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@ Verfahren zum Farben von textilen Materialien aus Cellulosefasern 

@ Verfahren zum Farben und Bedrucken von textilen Mate- 
rialien, die aus Cellulosefasern bestehen oder Cellulosefa- 
sern in Mischung mit anderen Fasern enthalten. in wafiriger 
Flotte bei pH-Werten oberhalb von 12 und Temperaturen von 
mindestens lOO^C mit verkupbaren Farbstoffen in Abwesen- 
heit ubiicher Reduktionsmittel fur die verkupbaren Farbstof- 
fe bei Konzentrationen an Alkalihydroxid in der Flotte von 20 
bis 500 ml wa&riger Alkalilauge 38*" 86 pro Liter Flotte und 
Fertigstellen der Farbung in ubiicher Weise. 
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Beschreibung 

Die Erfindung beirifft ein Verfahren zum Farbcn von 
texiilen Materialica die aus Cellulosefasern bestehcn 
Oder Cellulosefasern in Mischung mit Synthesefasem 
enihalten, in waBrigcr Flotte bei pH-Wcrten oberhalb 
von 12 und Temperaturen von mindestens 100*C mit 
verkupbaren Farbstoffen. 

Beim Firben von Cellulosefasern mit KQpenfarbstof- 
fen, insbesondere mit Indigo, verwendet man als Reduk- 
tionsmittel Natriumdithionit (HydrosulfitX Thioham- 
stoffdioxid (Formamidinsulfmsaure) oder Hydroxyacc- 
ton. In alien Fallen arbeitct man in Gegenwart von Al- 
kali und bei pH-Werten von mindestens 12 Natriumdit- 
hionit und Thiohamstoffdioxid sind sehr wirksame Re- 
duktionsmittel haben jcdoch auch Nachteile. So filhrt 
beispielswcisc dcr Einsatz von Hydrosulfit oder Thio- 
hamstoffdioxid beim F&rben zu ciner Belastung des Ab- 
wassers mit Sulfit- und Sulfationen. 

Aus der DE-A-2 10 11 387 ist bekannt, bei der iCQpen- 
f^rbung von Cellulosefasern enthaltenden Textilien 
Thiohamstoffdioxid als Reduktionsmittel zu verwenden. 
Die Reduktion der iCupenfarbstoffe kann zusslulich in 
Gegenwart von Glukose vorgenommen werden. um zu 
verhindem, dafi empfindliche Farbstoffe zu stark redu- 
ziert werden. 

Aus der EF-A-03 64 752 ist ein Verfahren zum F^rben 
von Cellulosefasern mit KUpenfarbsioffen in alkalisch- 
waBrigem Medium bekannt, bei dem man als Reduk- 
tionsmittel Mischungen aus beispielsweise Natriumdit- 
hionit und a-Hydroxycarbonylverbindungen, z. B. Hy- 
droxyaceton, im Gewichtsverh&ltnis 1 : 1 bis 1 : 15 ein- 
setzt und die Farbung bei pH-Werten von mindestens 
13 sowie bei Temperaturen oberhalb von 75** C durch- 
fuhrt 

Aus der EP-A-03 57 548 ist ebenfalls ein Verfahren 
zum Farben von lextilen Materialien aus Cellulosefa- 
sern mit KUpenfarbstoffen in Gegenwart von Reduk- 
tionsmittein und Alkali bekannt, bei dem man zur Re- 
duktion der Kiipenfarbstoffe Endiole verwendet und zu- 
satzlich organische, mit Wasser mischbare Ldsemittel, 
wie Alkohole, Aceton, Cyclohexanon. Formamid oder 
Acetamid, einsetzt Wie aus den beiden zuletzt disku- 
tierten Literaturstellen hervorgeht, bendtigt man zur 
sicheren Reduktion von KUpenfarbstoffen. insbesonde- 
re von Indigo, mit a-Hydroxycarbonylvcrbindungen 
noch zusatzlich eine weitere Komponente. Sofem man 
die Reduktion der ICupenfarbstoffe allein mit a-Hydrox- 
ycarbonylverbindungen vomimmt, entstehen beim Fir- 
ben in der Praxis immer wieder Ausf&llungen von nicht 
voUst^ndig reduzierten Farbstoffen, insbesondere von 
reoxidiertem Indigo. 

Aus der DE — B-2 11 64 463 ist ein Verfahren zum 
Farben und Bedrucken von Textilmaterialien mit KU- 
penfarbstoffen bekannt, bei dem man die Reduktion der 
Kiipenfarbstoffe in waBrigem Medium bei einem pH- 
Wert von mindestens 12 mit Hydroxyaceton in Gegen- 
wart von chinoiden Verbindungen vomimmt, die unter 
Firbebedingungen wasserlOslich sind. 

Wie aus dem obengeschilderten Stand der Technik 
hervorgeht, wird bei den bekannten Firbeverf ahren mit 
KUpenfarbstoffen das unldsliche Farbstoffpigment in 
die reduzierte, wasserldsiiche Leukoverbindung zu 
uberfuhren. Nur diese Leukoverbindung zieht auf die 
Cellulosefasern auf und wird dort nach der Reoxidation 
als Pigment verankert 

Der vorliegenden Erflndung liegt die Aufgabe zu- 
grunde, gegenUber dem oben beschriebenen Stand der 
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Technik ein verbessenes Verfahren zum Farben von 
Cellulosefasern mit verkUpbaren Farbstoffen zur Verf U- 
gung zu stellen, das okologisch gunstiger ist als die be- 
kannten Verfahren. Die Abwisser aus der F^rberei sol- 
5 len nicht in dem MaBe mit Schwefelverbindungen oder 
organischen Verbindimgen belastet sein wie die Abwas- 
ser, die bei den Oblichen KUpenf arbeverf ahren anf alien. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB geldst mit einem 
Verfahren zum FSLrben und Bedrucken von textilen Ma- 

10 terialien, die aus Cellulosefasern bestehen oder Cellulo- 
sefasern in Mischung mit anderen Fasem enthalten, in 
waBriger Flotte bei pH-Werten oberhalb von 12 und 
Temperaturen von mindestens lOO^'C mit verkOpbaren 
Farbstoffen, wenn man das Ftrben in Abwesenheit der 

15 Ublichen Reduktionsmittel fUr die verkUpbaren Farb* 
stoffe bei einer Konzentration an Alkalihydroxid in der 
Rotte von 20 bis 500 ml waBriger Alkalilauge 38"* Be/1 
Flotte durchfUhrt und die Farbung anschlieBend in Ubli- 
cher Weise fertigstellL 

20 Die textilen Materialien bestehen aus Cellulosefasern 
Oder enthalten Cellulosefasern in Mischung mit anderen 
Fasem. Sie kdnnen in jedem Verarbeitungszustand vor- 
liegen, z. B. als Flocke, Kardenband, Gam, Strang. Ge- 
webe oder Wirkware. Bei den Cellulosefasem kann es 

25 sich entweder um naturliche oder um regenerierte Cel- 
lulose, wie ZellwoUe, Viskose oder Polynosic- Fasem 
handeln. Nach dem erfindungsgemaBen Verfahren kann 
sowohl mercerisierte Baumwolle auch als Rohbaum- 
woUe sowie Rohgam. das als Kreuzspule oder als 

30 Strang vorliegt, gefarbt werden. Synthesefasem, die in 
Mischung mit Cellulosefasem in den textilen Materia- 
lien vorliegen, sind beispielsweise Polyesterfasem, Poly- 
acrylnitrilfasem oder synthetische Polyamidfasern. 
Die Cellulosefasem werden mit verkUpbaren Farb- 

35 stoffen, wie KUpenfarbstoffen, insbesondere Indigo, 
oder Schwefelfarbstoffen gefarbt Bei den KUpenfarb- 
stoffen handelt es sich entweder um Indigo oder um 
anthrachinoide oder indigoide Farbstoffe. KUpenfarb- 
stoffe und Schwefelfarbstoffe sind seit langem im Han- 

40 del erhaitlich und im Colour Index (CI.) dokumentiert, 
vgL Colour Index, 3. Auflage 1971. Band 3, Seiten 3719 
bis 3844 und Band 4, CL-Nr. 58000 bis 74000, Soc Dyers 
and Coluristes. England. 

Die verkUpbaren Farbstoffe werden bei dem erfin- 

45 dungsgemaBen Verfahren in dem bisher beim Farben 
Ublichen Mengen eingesetzt, z. B. in dem Bereich von 
0.01 bis 10Gew.-%, bezogen auf das textile Material 
Hierbei kann man einen einzigen oder eine Mischung 
aus 2 Oder mehreren verkUpbaren Farbstoffen einset- 

50 zen. Das Farben der textilen Materialien kann beispiels- 
weise aus langer waBriger Flotte bei einem Flottcnver- 
haltnis von 1 : 5 bis 1 : 40, vorzugsweise 1 : 8 bis 1 : 20, 
erfolgen, oder auch im Kontinue- Verfahren, z. B. Klotz- 
verfahren. Hierbei arbeitct man mit Flottenverhaitnis- 

55 sen von 1 : 04 bis 1 : 3. Auch das Bedrucken von textilen 
Materialien ist nach dem erfmdungsgemaBen Verfahren 
mdglich. 

Der pH-Wert der waBrigen Flotten liegt bei pH-Wer- 
ten oberhalb von 12. Er wird durch Zusatz von Alkalihy- 

60 droxiden zum waBrigen Farbemedium eingestellt Ge- 
eignete Alkalihydroxide sind Natriumhydroxid und Ka- 
liumhydroxid, wobei die Verwendung von Natronlauge 
als Alkalihydroxid bevorzugt ist. Die Konzentration des 
Alkalihydroxids in der waBrigen Farbeflotte betragt 20 

65 bis 500, vorzugsweise 40 bis 300 ml an waBriger Alkalil- 
auge 38''Be/l Flotte. FUr die meisten praktischen An- 
wendungen sind Alkalihydroxidmengen von 40 bis 80 ml 
an waBrigem Alkalihydroxid 38** Be pro Liter Flotte aus- 
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reichend. 

Die texiilen Materialicn werdcn zum Firbcn in die 
waBrig-alkalische Flo tie eingebracht, die mindestens ei- 
nen verkupbaren Farbstoff und ggf. andcre ubliche Fir- 
behilfsmittel enth^lL ErflndungsgemlB erfolgt das F^r- 5 
ben mit den verkupbaren Farbstoffen in Abwesenheit 
der ublichen Reduktionsmittel fQr diese Farbstoffe bei 
Temperaturen von mindestens 100**C vorzugsweise bei 
Temperaturen von 1 10 bis IM^'C In den meisten F^en 
liegen die Farbctemperaturen in dem Bereich von 120 10 
bis ISS^'C Infolge der hohen F^betemperaturen mus- 
sen die Farbungen in geschlossenen druckdichten Ftr- 
beapparaten durchgefOhrt werden. Die dafOr in Be- 
tracht kommenden Druckapparaturen sind bekannt 
Gegenuber den bekannten KQpenfflrbeverfahren bend- 15 
tigt man bei dem erfmdungsgem&Ben Verfahren eine 
hdhere Menge an Alkaiihydroxid. Unter den oben be- 
schriebenen Firbebedingungen, d. h. Temperaturen von 
mindestens lOO^'C tmd einer relativ hohen Menge an 
Alkaiihydroxid, werdcn die verkupbaren Farbstoffe — 20 
uberraschenderweise ohne den Zusatz Qblicher dafQr 
erforderlicher Reduktionsmittel — in die Leukoform 
uberfiihrt, die in der waBrig alkalischen Flotte Idslich ist 
und auf die Cellulosefasem der textilen Materialien auf- 
zieht Untersuchungen iiber den Reaktionsmechanismus 25 
der Bildung der Leukoverbindungen aus den verkOpba- 
ren Farbstoffen liegen bisher nicht vor. 

Das F^rben kann gleichzeitig mit einem Laugieren 
der textilen Materialien aus Cellulosefasem kombiniert 
werden. AuBerdem ist es mdgiich« textile Materialien 30 
aus Cellulosefasem, deren Kettfaden mit St^ke ge- 
schlichtet sind» ohne vorherige Entfemung des Schlich- 
tefilms zu farben. Wahrend des Farbeprozesses iritt 
namiich eine Abldsung der Schlichtefiime von den Kett- 
garnen der Gewebe ein, so daB auch eine Anf^rbung der 35 
Kettgarne mdglich ist. AuBerdem hat es sich ais vorteil- 
haft erwiesen, das erfindungsgemaBe Verfahren in Ge- 
genwart von Polysacchariden durchzufuhren, z. B. Cel- 
lulose, Starke und abgebauter Starke. Als Cellulose, die 
dem Farbebad zugesetzt wird, kann auch Papier oder 40 
Holzschliff verwendet werden. 

Urn eine Beschleunigung des Farbevorgangs zu errei- 
chen, hat es sich in einigen Fallen als vorteilhaft erwie- 
sen, daB man das Farben oder Bedrucken zusatzlich in 
Gegenwart von chinoiden Verbindungen durchfiihrt, 45 
die bei pH-Werten oberhalb von 12 wasserldsiich sind. 
Diese Verbindungen sind unter den Farbedingungen in 
der waBrigen Flotte geldst Geeignete chinoide Verbin- 
dungen, die hierfur in Betracht kommen, sind aus der 
eingangs beschriebenen DE — B-21 64 463 bekannt Chi- 50 
noide Verbindungen sind beispielsweise Hydroxi-, Car- 
bonsaure- und/ oder Sulfonsfturegruppen enthaltende 
Derivate des Benzochinons, Naphthochinons, Acen- 
aphthenchinons oder Anthrachinons, wie Hydroxyan- 
thrachinone. z. B. 2-Hydroxyanthrachinon und 1,4-Dihy- 55 
droxyanthrachinon, Anthrachinoncarbonsauren, An- 
thrachinonsulfonsauren, wie Anthrachinon-2-suifonsau- 
re und l,4-Diaminoanthrachinon-2-sulfonsaure. Diese 
Verbindungen sind als Beschleuniger in der Kupenfar- 
berei ublich. Die chinoiden Verbindungen werden in eo 
Mengen von 1 bis 10Gew.-%, bezogen auf die Menge 
des angewendeten Farbstoffs eingesetzt. 

Die alkalisch-waBrige Farbeflotte kann auBer minde- 
stens einem verkiipbaren Farbstoff zusatzlich Folymeri- 
sate von monoethylenisch ungesattigten Carbonsauren 65 
als Farbehilfsmittel enthalten. Solche Firbehilfsmittel 
sind beispielsweise aus der DE— B-24 44 823 bekannt. 
Es handelt sich hierbei im wesentlichen um Homo- und 



Cop>olymerisate von monoethylenisch ungesattigten 
Carbonsauren. Die Copoiymehsate enthalten minde- 
stens 10Gew.-*Vb einer monoethylenisch ungesattigten 
Carbonsaure einpolymerisiert. Einzelne Verbindungen 
dieser Art sind beispielsweise Polyacrylsaure, Polyme- 
thacrylsaure, Copolymerisate aus Acrylsaure und Acry- 
lamid. Copolymerisate aus Acrylsaure und Acrylnitril 
Methacrylnitril, Acrylsaurecstem, Methacrylsaure- 
estem und/oder Methacrylsaureestem. AuBerdem eig- 
nen sich Copolymerisate aus Acrylsaure und Maleinsau- 
re, Copolymerisate aus Acrylsaure und Itakonsaure, Co- 
polymerisate aus Maleinsaure und Vinylestem, Copoly- 
merisate aus Maleinsaure und Vinylethem. Wesentlich 
ist lediglich, daB die Copolymerisate mindestens 10, vor- 
zugsweise mindestens 50 mol-% einer monoethylenisch 
ungesattigten Carbonsaure einpolymerisiert enthalten. 
Die Copolymerisate kdnnen in Form der freien Sauren 
Oder vorzugsweise in bereits mit Alkalilaugen neutrali- 
sierter Forai als Farbehilfsmittel eingesetzt werden. Die 
K-Werte der Homo- und Copolymerisate monoethyle- 
nisch ungesattigter Carbonsauren betragen 15 bis 90 
und liegen vorzugsweise in dem Bereich von 20 bis 65. 
Die K-Werte werden bestimmt nach H. Fikentscher. 
Cellulosechemie. Band 13. 58—64 und 71—74 (1932) in 
waBriger Losung bei einer Temperatur von 25* C und 
einer Konzentration von 1 Gew.-% bei pH 7 am Natri- 
umsalz der Polymerisate. Die Polymeren werden in 
Mengen von 0,05 bis 2Gew.-%, bezogen auf die zu 
farbenden textilen Materialien, eingesetzt 

Das textile Material das nach der Behandlung im Far- 
bebad den verkupten Farbstoff in der Leukoform eni- 
hait, wird in ublicher Weise behandelt, um die Farbun- 
gen fertigzusiellen. Zu diesem Zweck wird das textile 
Material zuerst nach den in der Kupenfarberei ge- 
brauchlichen Methoden oxidiert, z, B. Verweilen des den 
Leukofarbstoff enthaltenden Materials an der Luft oder 
Behandlung dieses Materials mit einer waBrigen Flotte, 
die Wasserstoffperoxid oder ein anderes Oxidationsmit- 
tel enthalt Nach dem Oxidieren wird das gefarbte tex- 
tile Material gespillt und geseift Das Fertigstellen der 
Farbungen kann jedoch auch so vorgenommen werden, 
daB das textile Material, das den ICupenfarbstoff in der 
Leukoform enthalt, zunachst gespult, danach oxidiert 
und dann geseift wird. Zum Seifen verwendet man ubli- 
cherweise eine netzmittelhaltige waBrige Losung, die 
ggf. noch Soda geldst enthalt Man erhait reib- und 
waschechte Farbungen, wobei das Abwasser aus den 
Farbereibetrieben nicht mit Sulfat- oder Sulfitionen 
bzw. anderen von Rcduktionsmitteln stammenden Ver- 
bindungen verunreinigt ist 

Beispiele 

Beispiel 1 

In einem druckdicht verschlieBbaren Laborfarbege- 
faB wird ein gebleichtes BaumwoU-Trikot in einer waB- 
rigen Farbeflotte, die 0,5 g/l des blauen KQpenfarbstoffs 
der CI-Nr. 69825 und 60 ml waBrige Natronlauge 38* Be 
pro Liter Flotte enthalt, bei einem Flottenverhaitnis von 
1 : 20 gefarbt Dazu bringt man das Farbegut bei einer 
Temperatur von 25' C in das Bad, verschlieBt den Farbe- 
apparat druckdicht und heizt den Inhalt innerhalb von 
20 Minutcn auf eine Temperatur von 130**C halt diese 
Temperatur 30 Minuten etwa konstant und kOhlt den 
Inhalt des Farbeapparates daim innerhalb von 20 Minu- 
ten auf eine Temperatur von 60** C ab. Das Baumwoll- 
Trikot wird aus der Flotte genonmien und auf einer 
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Leine aufgeh^gt. Durch die Einwirkung des Luft-Sau- 
erstoffs wird die Leukoform des KQpenfarbstoffs oxi- 
dierL Das biau gefirbte Baumwoll-Trikot wird anschlie- 
Bend mit kalicm Wasscr gespult und danach geseift, 
indem man es mit einer Roue behandelt, die 1 g/l eines 
handelsOblichen anionischen Tensids und 04 g/l Soda 
enth^lt. Man erh^t auf diese Weise eine reib- und 
waschechte blaue Firbung. 

Die F^bung ist trotz der hohen F^betemperatur und 
trotz der Abwescnhcit von Substanzen zum Schutz vor 
Oberreduktion (Glukose) nicht uberreduziert. 

Beispiel 2 

Ein gebleichtes Baumwoil-Trikot wird in einen druck- 
dicht verschlieBbaren Laborfftrbeapparat gegeben, in 
dem eine w^rtge Farbeflotte vorgeiegt wurde, die 
04 g/l des griinen KQpenfarbstoffs der CI.-Nr. 59825 
und 60 mi w^rige Natronlauge 38"* Be/1 Rotte enth&lt. 
Der Firbeapparat wird druckdicht verschiossen und 
sein Inhalt innerhalb von 20 Minuten von einer Tempe- 
ratur von 25 auf ISO'^C erhiut Die Firbung selbst wird 
bei einer Temperatur von 130**C innerhalb von 30 Mi- 
nuten durchgefuhrt Danach wird der Inhalt des F^be- 
apparates innerhalb von 20 Minuten auf eine Tempera- 
tur von 60* C abgekahlt und das Baumwoil-Trikot ent- 
nommen. Die Oxidation der Leukoverbindung des KH- 
penfarbstoffs, der auf das Baumwolltrikot aufgezogen 
ist erfolgt anschlieBend in einer Rotte, die 2 ml 30%iges 
Wasserstoffperoxid pro Liter Rotte enth^L Die Oxida- 
tion ist nach etwa 15 Minuten bei einer Temperatur von 
30** C beendet Das F^rbegut wird anschlieBend kalt ge- 
spult und mit einer Rotte geseift, die 1 g/l eines handels- 
iiblichen anionischen Tensids und 0J5 g/l Soda enth&it 
Man erhait eine reib- und waschechte griine FSrbung 
des Baumwoll-Trikots. 

Beispiel 3 

Das Beispiel 1 wird mit der einzigen Ausnahme wie- 
derholt, daB man als Farbstoff jetzt den schwarzen ICu- 
penfarbstoff der Cl.-Nr. 69525 einsetzt Man erhait ein 
schwarz gefarbtes Baumwoil-Trikot, das reib- und 
waschecht gefarbt ist 

Beispiel 4 

Das Beispiel 2 wird mit der einzigen Ausnahme wie- 
derholt daB man die Konzentration an waBriger Na- 
tronlauge auf 300 nil Natronlauge, 38** Be/1 Rotte er- 
hoht Man erhait eine reib- und waschechte Griinfar- 
bung. 

Vergieichsbeispiei 1 

Ein gebleichtes Baumwoil-Trikot wird nach dem be- 
kannten Farbeverfahren innerhalb von 45 min bei einer 
Temperatur von 60** C in einer waBrigen Rotte gefarbt 
die 15 ml waBrige Natronlauge 38* Be pro Liter Rotte, 
6g/I Natriumdithionit und 04 g/l des gninen KQpen- 
farbstoffs der CL-Nr. 59825 enthalt Diese Farbung hat 
etwa die gleiche Farbtiefe wie die gemaB Beispiel 4 
erhaltene Farbung. 
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auf 300 ml waflrige Natronlauge 38* Be erhaht Man er- 
hait eine reib- und waschechte Schwarzfarbung. 

Vergieichsbeispiei 2 

Ein gebleichtes Baumwoil-Trikot wird bei einer Tem- 
peratur von 60** C innerhalb von 45 min mit einer waBri- 
gen Rotte gefarbt die 0,5 g/l des schwarzen KQpenfarb- 
stoffs der CL-Nr. 69525, 15 ml waBrige Natronlauge 
38* Be pro Liter Rotte und 6 g/l Natriumdithionit ent- 
halt Die Farbung wird wie im Beispiel 1 beschrieben, 
fertiggestellt Ein Vergleich der so erhaltenen Farbung 
mit der von Beispiel 5 zeigt daB die Farbung nach Bei- 
spiel 5 um mehr als 20% farbtiefer ist als die nach dem 
bekannten Verfahren erhaltene. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Farben und Bedrucken von texti- 
len Materialien, die aus Celluiosefasem bestehen 
Oder Celluiosefasem in Mischung mit anderen Fa- 
sem enthalten, in waBriger Flotte bei pH-Werten 
oberhalb von 12 und Temperaturen von minde- 
stens lOO^C mit verkQpbaren Farbstoff en, dadurch 
gekennzeichnet daB man das Farben in Abwesen- 
heit der Ublichen Reduktionsmittel fur die verkQp- 
baren Farbstoffe bei einer Konzentration an Alka- 
lihydroxid in der Rotte von 20 bis 500 ml waBriger 
Alkalilauge 38" Be pro Liter Rotte durchfQhrt und 
die Farbung anschlieBend in ubiicher Weise fertig- 
stellt 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Konzentration des Alkalihydro- 
xids 50 bis 300 ml waBrige Alkalilauge 38** Be pro 
Liter Rotte betragt 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet daB man Natronlauge als Alkalihy- 
droxid einsetzt und das Farben bei Temperaturen 
von 1 20 bis 1 35** C durchfQhrt 

4. Verfahren nach einem der AnsprQche I bis 3, 
dadurch gekennzeichnet daB man das Farben oder 
Bedrucken zusatzlich in Gegenwart von chinoiden 
Verbindungen durchfQhrt die bei pH- Werten ober- 
halb von 12 wasseridslich sind. 

5. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet daB die Flotte zusatzlich 
Polymerisate von monoethylenisch ungesattigten 
Carbonsauren als Farbehilfsmittel enthalt 



Best Available Copy 



Beispiel 5 



65 



Das Beispiel 3 wird mit der einzigen Ausnahme wie- 
derhoit daO man die Konzentration der Natronlauge 



